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@ Selbstklebende Gelmatrix auf Polyacrylsaurebasis 

© Gegenstand der Erfindung ist eine selbstklebende Gel- 
matrix, insbesondere eine monolithische Gelmatrix, auf 
Polyacrylsaurebasis, die a Is Vernetzungsagenz Polyvinyl- 
pyrrolidon (PVP) enthalt. Die Gelmatrix kann mit hydro- 
philen, bei geeignetem Losungsvermittler auch hydro- 
phoben, Wirkstoffen zur kosmetischen und/oder pharma- 
zeutischen Behandlung der Haut oder systemischen Ver- 
abreichung von Arzneimitteln dotiert werden. Ober die 
Parameter Anteil-PVP und Molekulargewicht-PVP konnen 
zielgerichtet Gel matrices hergestel It werden, deren Kleb- 
rigkeit, Kohasivitat und Vlskositat individuell auf den je- 
weiligen Anwendungsbereich, beispielsweise als trans- 
dermales System, einstellbar sind. 
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Beschieibung 

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine selbstklebende Gelmatrix, insbesondere eine monolithiscbe Gelmatrix, auf 
Polyacrylsaurebasis, die als Vernetzungsagenz Polyvinylpyrrolidon (PVP) enthalL Die Gelmatrix kann mit hydrophilen, 
5 bei geeignelem Losungsvermi tiler auch hydrophobeo, Wirkstoffen zur kosmetischen und/oder phannazeutischen Be- 
handlung der Haul oder systemischen Verabreichung von Arzneimitteln dotiert werden. 

[0002] Die Herstellung von Gelmatrices aus Polyacrylaten ist seit vielen Jahren bekannt und wird z. B. in 
EP 0 507 160, JP 11-228340 und JP 04178323 beschriebeo. Gelmatrices werden u. a. als Klebgrundlage und Wirkstoff- 
reservoir in transdermalen Systemen eingesetzt. Eine in der Fachliteratur gut beschriebene Aus flihrungsf orm transder- 

10 raaler Systeme stellen Matrixsysteme oder monolithische Systeme dar, in denen der Arzneistoff direkt in den druckemp- 
findlichen Haftklebstoff eingearbeitet wird. Eine solche haftklebrige, wirkstoffhaltige Matrix ist im anwendungsfertigen 
Produkt auf der einen Seite mit einem fur den Wirkstoff undurchlassigen Trager ausgestattet, auf der gegenubertiegenden 
Seite befindet sich eine mit einer Trennschicht ausgestalten Tragerfolie, die vor der Applikation auf die Haut entfemt 
wird (kleben&dichten, Nr. 42, 1998, S. 26 bis 30). 

15 [0003] Die beschriebenen Matrices haben jedoch in der Regel eine nur geringe Eigenklebkraft, so dass zur dauerhaften 
Fixierung auf der Haut eine zusatzliche klebende Applikationshilfe notig ist. Oder die Systeme haben eine ausreichende 
Klebkraft, speziell auf feuchter Haut (Bukkalpflaster), lassen sicb aufgrund ungeniigender Kohasivitat bei Bedarf aber 
nicht vollstandig wieder abziehen. 

[0004] Polyacrylsaure muss zur Ausbildung eines Gels mit definierter Struktur vernetzt werden. Die Natur des Vernet- 
20 zers tragt dabei entscheidend zur Struktur des resultierenden Gels bei. Die iiblichen vernetzende Agentien konnen dabei 
Metallionen (z. B.: Al 3+ -Ionen), oder organische Verbindungen sein. Die Vernetzung mit Aluminiumsalzen lauft iiber die 
Koordination der Sauerstofiffunktionen der Polyacrylsaure an die Al 3+ -Ionen. Es bildet sich ein sehr engmaschiges Gel 
mit hoher Viskositat aus, wobei die Viskositat des Gels nur iiber die Menge an Vernetzer gesteuert werden kann (hand- 
book of pressure sensitive adhesive technology, Seite 458 ff, 1999). 
25 [0005] In JP 11-228340 werden Gele auf Polyacrylsaurebasis offenbart, die als Vernetzer Al +3 - Verbindungen nutzen. 
Der Einsatz der zwingend notwendigen Aluminiumverbindung als Vernetzungsagenz ist begrenzt, da ansonsten die phy- 
sikalischen Eigenschaften des Geles verschlechtert werden. Bei zu hohem Anteil an Aluminiumvernetzer wird das Gel 
zu hart. 

[0006] Aus der Literatur sind weitere Beispiele der Vernetzung mit multivalenten Metallionen bekannt, z.B. 
30 US 3900610 (Zinksalze), US 3770780 oder US 3790533 (Titanverbindungen). Die ionische Vernetzung mit Metallionen 
fuhrt zu harten, viskosen und wenig klebrigen Polymergelen (handbook of pressure sensitive adhesive technology, Seite 
458 ff, 1999). 

[0007] Ein weiteres Problem bei der Vernetzung von Polyacrylsaure zu einem selbstklebenden Gel ist, dass ein einmal 
hergestelltes Gel mit definierten physikalischen Eigenschaften, Viskositat, Klebrigkeit etc. . in einem spateren Herstel- 
35 lungsprozess die gleichen definierten Eigenschaften aufweisen muss. Diese Reproduzierbarkeit ist mit den derzeit be- 
kannten Vernetzungstechnologien aufwendig oder gar nicht zu verwirklichen. 

[0008] In EP 303445 wird ein Pflaster mit monolither Gelmatrix auf Basis wasserloslicher Polymere offenbart. Als 
zwingend erforderliche Bestandteile sind Cleboprid oder ein pharmazeutisch akzeptables Salz davon als Wirkstoff, Was- 
ser, wasseraufnehmende Agentien und wasserlosliche Polymere vorgesehen. Als wasserlosliche Polymere kann der 
40 Fachmann aus einer Reihe bekannter Polymere wie Polyvinylalkohol, Gelatine, Polyacrylsaure, Natriumpoly aery late, 
Methylcellulose, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Gummi und anderen vemetzbare Polymeren sowie Mi- 
schungen daraus auswahlen. 

[0009] Zum Unterschied zur erfindungsgemaBen Gelmatrix wird PVP als eine Moglichkeit des wasserloslichen Poly- 
mers offenbart, jedoch nicht als Vernetzer fur Polyacrylsaurebasierende selbstklebende Gele. Als Problem ist auch in 
45 EP 303445 die Viskositatsminderung und KlebkrafteinbuBe der Polymere durch Anderung der Zusammensetzung, ins- 
besondere des Vernetzungsagenz, dargestellt 

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile zu vermeiden und eine selbst- 
klebende Gelmatrix zur Verfugung zu stellen, deren Klebrigkeit, Kohasivitat und Viskositat individuell auf den jeweili- 
gen Anwendungsbereich eingestellt werden kann. Insbesondere ist es die Aufgabe der Erfindung eine selbstklebenden 
50 Gelmatrix fur transdermal Systeme bereit zu stellen, die ftir eine monolithische Pflasteranwendung notige Klebkraft mit 
der entsprechenden Kohasivitat verbindet. 

[0011] Gelost wird diese Aufgabe durch eine Gelmatrix, wie sie im Anspruch 1 niedergelegt ist Gegenstand der Un- 
teranspriiche sind dabei vorteilhafte Weiterbildungen der Gelmatrix. 

[0012] Bei der erfindungsgemaBen Gelmatrix wird die Vernetzung der Polyacrylsaure mit Hilfe von Polyvinylpyrroli- 
55 don (PVP) durchgefuhrt. 

[0013] Die Vernetzung lauft iiber die Bildung eines quartaren Ammoniumsalzes des PVP. Diese Art der Vernetzung 
fuhrt zu organischen Salzen, die im Gegensatz zu den bekannten Metallsalzen als Vernetzungsagentien iiber die Hy- 
droxyfunktionen der Polyacrylsauremolekule gebunden werden. Wie bei den Metallsalzen ist die Reaktion reversibel 
und kann durch die Zugabe von Wasser oder Sauren umgekehrt werden. Uberraschenderweise lasst sich die Viskositat 

60 des resultierenden Gels nicht nur iiber die Menge an Vernetzer steuem, sondem auch iiber das Molekulargewicht des 
PVFs. Dabei fuhren hohe Molekulargewichte zu Geien mit niedriger Viskositat und niedrige Molekulargewichte zu Ge- 
len mit hoher Viskositat und Klebkraft. Der Vorteil bei der erfindungsgemaBen Art der Vernetzung liegt somit darin, iiber 
die Parameter Anteil-PVP und Molekulargewicht-PVP zielgerichtet Gelmatrices herzustellen, deren Klebrigkeit, Koha- 
sivitat und Viskositat individuell auf den jeweiligen Anwendungsbereich einstellbar sind. 

65 [0014] Dieser Effekt des Einflusses des Molekulargewichtes des PVP auf die Viskositat und Klebkraft der Gelmatrix 
ist auf folgende Erkenntnis zuriickfuhren: Bei langkettigem PVP ist die Zahl an Pyrrolidon-Untereinheiten pro Makro- 
molekiil deutlich hoher als bei kurzkettigem PVP. Dadurch kommt es vermehrt zu Reakuonen der gleichen Reaktions- 
partner untereinander, da die Makromolekule sich ieicht zu Bundeln orientieren konnen. Diese Reaktionen fuhren nicht 
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zur Bildung von Verkniipfungspunkten mit mehreren Polyacrylsauremolekulen. Es werden daher nur wenige Querver- 
bindungen zu anderen Polyacrylsauremolekulen und damit nur wenige, groBe Maschen gekniipft. Dieser Umstand fuhrt 
zu einem locker verkniipften Gel mit niedriger Viskositat. Im Gegensatz dazu werden bei kurzkettigem PVP aufgrund 
der hoheren Beweglichkeit und der niedrigeren Tendenz zur Orientierung der Molekule zu Strangen mehr Yerknupfun- 
gea zu verschiedenen Polyacrylsauremolekulen gebildet, die zu einer engeren Maschenweite und einer geringeren Fle- 
xibility und Viskositat des Gels fuhren. 

[0015] Die Viskositat der Gele lasst sich dariiber hinaus noch iiber andere Faktoren steuem. So spielt beispielsweise die 
Menge an PVP eine mitentscheidende Rolle fur die Struktur des Gels. Wird ein Sattigungspunkt uberschritten, so kommt 
es zu konkurrierenden Reaktionen der freien PVP Molekule mit den bereits vemetzten. Diese Konkurrenzreaktionen fuh- 
ren dazu, dass Vemetzungspunkte zugunsten von nicht verkniipften Aggregaten aus Polyacrylsaure und den uberschus- 
sigen PVP Molekulen aufgebrochen werden. Die Folge dieser Obersattigung ist eine Abnahme der Gesamtzahl an \fer- 
kmipfungspunkten und damit eine Abnahme der Gel viskositat Als weitere Moglichkeit zur Steuerung der Gelviskositat 
kann die Zugabe von protischen Losungsmitteln (z. B. Wasser, Alkohole, Amine, Tniole) oder organischen Protonendo- 
natoren (Carbonsauren z. B. Salicylsaure) oder anorganischen Agentien (z. B. Lewis-Sauren) genutzt werden. Hier bie- 
ten sich speziell Verbindungen aus den Substanzklassen der tertiaren Polyamine und der Polyamide an. In jedem dieser 
Falle tragt die Zugabe der Agentien zur Verringerung der Koordinationsstellen entweder an der Polyacrylsaure oder am 
PVP bei. Dadurch wird die Zahl der potentiellen Verknupfungspunkte zur Ausbildung von Gelmaschen verringert, was 
einen direkten Einfluss auf die Viskositat des Gels hat 

[0016] Des weiteren lassen sich die resultierenden Geleigenschaften der Matrices iiber das Molekulargewicht, Substi- 
tutions- und Vernetzungsgrad der eingesetzten Polyacrylsaure beeinflussen. 

[0017] Zur Ausfertigung besonderer anwendungstechnischer Eigenschaften werden die Gelmatrices mit den entspre- 
chenden Weichmachem, Losungsvermitdern, Penetrationsenhancem, Fullstoffen und/oder anderen bekannten Zusalzen 
versetzL 

[0018] Als Gelgrundlage wird Polyacrylsaure eingesetzt. Polyacrylate sind vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Er- 
findung zu verwendende gelbildende Polymere. ErfindungsgemaB vorteilhafte Polyacrylate sind Acrylat-Alkylacrylat- 
Copolymere, insbesondere solche, die aus der Gruppe der sogenannten Carbomere oder Carbopole (Carbopol® ist eigent- 
lich eine eingetragene Marke der B. F. Goodrich Company) gewahlt werden. Insbesondere zeichnen sich das oder die er- 
findungsgemaB vorteilhaften Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere durch die folgende Struktur aus: 
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[0019] Darin stellen R* einen langkettigen Alkylrest und x und y Zahlen dar, welche den jeweiligen stochiometrischen 40 
Anteil der jeweiligen Comonomere symbolisieren. 

[0020] ErfindungsgemaB besonders bevorzugt sind Acrylat-Copolymere und/oder Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere, 
welche unter den Handelbezeichnungen Carbopol® 1382, Carbopol® 981 und Carbopol® 5984 von der B. F. Goodrich 
Company erhaltlich sind, bevorzugt Polyacrylate aus der Gruppe der Carbopole der TVpen 980, 981, 1382, 2984, 5984 
so wie besonders bevorzugt Carbomer 200 1 . 45 
[0021] Ferner vorteilhaft sind Copolymere aus C10-30- Alkylacrylaten und einem oder mehreren Monomeren der Acryl- 
saure, der Methacrylsaure oder deren Ester, die kreuzvernetzt sind mit einem Allylether der Saccharose oder einem Al- 
lylether des Pentaerythrit. 

[0022] Polyacrylsaure und/oder deren Copolymere werden bevorzugt in einer Menge von 5-55 Gew.-%, besonders be- 
vorzugt zwischen 5-30 Gew.-% eingesetzL Alle Prozentangaben beziehen sich dabei Gewichtsanteile GelmauHx sofem 50 
nicht Gegenteiliges angegeben ist. 

[0023] Als Vemelzer wird Polyvinylpyrrolidon (PVP), z. B. Luviskol der Firma BASF, eingesetzt, bevorzugt in einer 
Menge von 0,25-60 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 1-30 Gew.-%. In gleichem MaBe konnen auch PVP-Copo- 
lymerisate wie beispielsweise Vinylpyrrolidon-Vinylacetat (Povidonacetat; Kollidon VA 64), Terpolymere auf Basis Vi- 
nylpyrrolidon und Acrylsaure oder Methacrylsaure bzw. deren Ester (Luviflex VBM 35), Copolymerisate aus Vinylpyr- 55 
roUdon und Vinylinudazoliummethochlorid (Luviquat-Marken) als sog. PVP-Vernetzungsagenz eingesetzt werden. 
[0024] Als weitere Gelbestandteile konnen Polyalkohol oder -alkohole, z. B. 1,2-Propandiol, Glycerin, und/oder Was- 
ser eingesetzt werden, bevorzugt in einer Menge von 5-90 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 5-45 Gew.-%. 
[0025] Weitere Bestandteile der Gelmatrix konnen Losungsvermittler, z. B. Polyethylenglycoie (Lutrol E400, E600 
der Firma BASF) in einer Menge von 0-50 Gew.-%, bevorzugt 0-30 Gew.-%, Neutralisationsmittel, z. B. Tromethamol, 60 
Triethanolamin und/oder Dexpanthenol, in einer Menge 0-30Gew.-%, bevorzugt 0-15 Gew.-%, Fullstoff(e), z. B. Kie- 
selsaure, mikronisierte Cellulose und/oder Gelatine, in einer Menge von 0-30 Gew.-%, bevorzugt 3-15 Gew.-%, und na- 
tiirhch Wirkstoff(e), z. B. Menthol, Jojoba61, Ibuprofen, Benzylnicotinat und/oder Capsaicin, in einer Menge von 
0-35 Gew.-%, bevorzugt 0-15 Gew.-%, sein. 

[0026] Die Herstellung dieser Gelmatrices erfolgt losemittelfrei, vorzugsweise bei Raumtemperatur, in handelsiibli- 65 
chen Knetem oder geeigneten Extrudern. 

[0027] Fur eine monolithische Pflasteranwendung vereint die erfindungsgemaBe Gelmatrix auf Polyacrylsaurebasis die 
notige Klebkraft mit der entsprechenden Kohasivitat Zur Anwendung als Pflaster werden die Gelmatrices als Schicht 
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auf ein Trennmedium aus Papier, Fblie o. a\ gepresst, gewalzt o. a. und auf der Ruckseite mit einem beliebigen Trager- 
malerial kaschiert Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemaBe Gelmatrix auf einer flexiblen Deckschicbt aufge- 
bracht, insbesondere bei der \ferwendung als Pflasler. Aufgebaut ist ein entsprechendes Pfl aster aus einem Trager wie Fo- 
lien, Vliese, Gewebe, Schaume etc., der Klebmatrix und Abdeckfolie, Abdeckpapier oder Trennpapier rum Schutz der 
5 klebenden Matrix vor dem Gebrauch des Pfl asters. 

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung werden als Trager Polymerfolien, Vtiese, Ge- 
webe sowie deren Kombinationen eingesetzt Als Tragermaterialien stehen u. a. Polymere wie Polyethylen, Polypropy- 
len und Polyurethan oder aucb Naturfasern zur AuswahL 

[0029] Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass als Tragermaterialien sich alle starren und elastischen Fla- 
10 chengebilde aus synthetischen und natiirlichen Rohstoffen eignen. Bevorzugt sind Tragermaterialien, die so eingesetzt 
werden konnen, dass sie Eigenschaften eines funktionsgerechten Verbandes erfullen. Beispielhaft sind Textilien wie Ge- 
webe, Gewirke, Gelege, Vliese, Laminate, Netze, Folien, Schaume und Papiere aufgefuhrt Weiter konnen diese Mate- 
rialien vor- beziehungsweise nacbbehandelt werden. Gangige Vorbebandlungen sind Corona und Hydrophobien; gelau- 
fige Nachbehandlungen sind Kalandem, Tempem, Kaschieren, Stanzen und Eindecken. 
15 [0030] Besonders vorteilhaft ist, wenn das Tragermaterial sterilisierbar, bevorzugt Y-(gamma) sterilisierbar, ist 

[0031] Die genannten Eigenschaften der Klebmatrix iegen insbesondere die Verwendung fur medizinische Produkte, 
insbesondere Pflasler, medizinische Fixierungen, Wundabdeckungen, orthopadische oder phlebologische Bandagen und 
Binden nahe. 

[0032] SchlieBlich kann die Gelmatrix mit einem klebstoffabweisenden Tragermaterial, wie silikonisiertes Papier, ein- 
20 gedeckt oder mit einer Wundauflage oder einer Polsterung versehen werden. Auf seiner selbstklebend ausgeriisteten, 
spater der Haut zugewandten Seite ist das erfindungsgemaBe Pflaster uber seine ganze Breite bis zum Gebrauch liblicher- 
weise mit einem klebstoffabweisenden Tragermaterial abgedeckL Dieses schiitzt die Selbstklebeschicht aus der gut haut- 
vertraglichen Klebemasse der Gelmatrix, die vorzugsweise im Iransferverfahren aufgebracht worden ist, und stabilisiert 
zusatzlich das ganze ProdukL Die Abdeckung kann in bekannter Weise einstiickig oder vorzugsweise zweiteilig ausge- 
25 bildet sein. 

[0033] Weitere Ausfuhrungsformen konnen dergestalt sein, daB zwischen der Ruckseite der Matrix und dem Abdeck- 
trager sich eine zweite Matrix mit boherer Wirkstoffloshchkeit als Reservoir befindeL Dies konnte statt einer zweiten 
Matrix und Trager auch eine Tiefziehfolie mit reinem Wirkstoff sein. 

[0034] Auf der Klebseite der Matrix befindet sich teilweise (z. B. am Rand) eine zweite Matrix mit hoher Klebkraft zur 
30 zusatzlichen Fixierung, aber ungeniigender WirkstoffloslichkeiL 

[0035] Die wirkstofffreie Matrix befindet sich zwischen zwei nicht verankernden Folien und wird zur Fixierung von 
Elektroden etc., oder wegen der Wasseraufnahmefahigkeit bei entsprechender Geometrie von Colostomie-ZIleostomie- 
beuteln genutzt. Die wirkstofffreie Matrix konnte auch (mit oder ohne Wundauflage) als Klebschicht fur ein einfaches 
Wund-/Heftpfl aster dienen. 

35 [0036] Die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen die Erfindung ohne. sie einzuschranken. In der nachfolgenden 
Tabelle sind die erfindungsgemaBen Gelmatrices aufgefuhrt 
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Beispiele 1 bis 9 
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Beispiele 10 bis 18 



Bestandteile/Beispiele I 10 
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Dexpanthenol 
Hamstoff 
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Vitamin A-palmitat 

Capsicum-Extrakt 
Clotrimazol 
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Ibuprofen 
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[0037] Zur Anwendung als Pfl aster sind alle beispielhaft ausgefiihrten Gelmatrices als Schicht auf ein Trennmedium 
(Trager) aus Papier und Folie gewalzt worden und ihre Klebeigenschaft und Kohasivitat sensorisch begutachtet worden. 
Bei alien erfindungsgemaBen Pflastern ergaben sich zum Unterschied zu Pflastem mit bekannten Gelen eine ausreichend 
gute Klebkraft und eine entsprechende Kohasivitat, so dass sich alle Pflaster riickstandslos von der Haut abziehen lieBen. 

Beispiele 19 bis 25 

[0038] Entsprechend Beispiel 1 wurden anstelle des Polyvinylpyrolidon PVP 25 folgende Polyvinylpyrrolidone bzw. 
Mischungen daraus eingesetzt. 
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Beispiei 



24 



25 




PVP12undPVP 30,1:1 



PVP25 undPVP 90, 1:1 



Mittleres Molekulargewicht 
[g/mol] 



ca. 21 250 



ca. 370 000 



[0039] Beispiei 19, 20, 21 und 24 fuhrte zu Gelen, deren Klebkraft gut bzw. sehr gut und deren Kohasivitat als ausrei- 
chend beurteilt werden konnte. Beispiei 22, 23 und 25 fuhrte zu Gelen, die gering viskos waren und eine geringere Kleb- 
kraft aufwiesen. Der Vorteil bei der erfindungsgemaBen Art der Vemetzung liegt sorait darin, iiber die Parameter Anteil- 
PVP und Molekulargewicht-PVP zielgerichtet Gelmatrices herzustellen, deren Klebrigkeit, Kohasivitat und Viskositat 
individuell auf den jeweiligen Anwendungsbereich einstellbar sind. 

[0040] Die vorteilhaften Eigenschaften der erfindungsgemaBen Gelmatrices in transdermalen Systemen sind damit 
eindrucksvoll bestatigt worden. 
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Patentanspriiche 

1 . Selbstklebende Gelmatrix auf Polyacrylsaurebasis umfassend Polyvinylpyrrolidon (PVP) und/oder deren Copo- 30 
lymere als Vernetzungsmittel der Polyacrylsaure. 

2. Gelmatrix nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass PVP und/oder deren Copolymere und/oder Mischun- 
gen daraus mit verschiedenen mittleren Molekulargewichten als Vernetzungsmittel der Polyacrylsaure eingesetzt 
werden. 

3. Gelmatrix nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die mittleren PVP-Molekularge- 35 
wichte ira Bereich zwischen 2500 und 700000 g/mol liegen. 

4. Gelmatrix nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel 5-55Gew.-%, bevorzugt 
5-30 Gew.-%, Polyacrylsaure und/oder deren Copolymere und 0,25-60 Gew.-%, bevorzugt 1-30 Gew.-% PVP 
und/oder deren Copolymere umfassL 

5. Gelmatrix nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gelmatrix Polyalkohol, ins- 40 
besondere Propandiol, Polyethylenglycol und/oder Glycerin, in einer Menge von 5-90 Gew.-%, besonders bevor- 
zugt zwischen 5-45 Gew.-%, umfassL 

6. Gelmatrix nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel protische Losungsmit- 
tel, insbesondere Wasser, Alkohole, Amine oder Thiole, und/oder organische Protonendonatoren, insbesondere Sa- 
licylsaure, und/oder anorganische Agentien, wie z. B. Lewis-Sauren, umfassL 45 

7. Gelmatrix nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel mit hydrophoben Wirk- 
stoffen und einem Losungsvermittler oder/und mit hydrophilen Wirkstoffen dotiert ist 

8. Gelmatrix nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel mit Dexpanthenol, Jojoba&l, Salicylsaure, 
Benzylnicotinat, Glycolsalicylat, Menthol, Pfefferminzol, Ibuprofen, Teebaumdl, Hamstoff, Vitamin A-palmitat, 
Capsicum-Extrakt, Clotrimazol, und/oder Lidocain HOI dotiert ist. 50 

9. Gelmatrix nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel mit Weichmachern, Lo- 
sungsvennittlern, Penetrationsenhancern, FullstofFen und/oder anderen geeigneten Zusatzen versetzt wird. 

10. Verwendung der Gelmatrix nach einem der vorherigen Anspriiche zur kosmetischen und/oder pharmazeuti- 
schen Behandlung der Haut. 

1 1 . Verwendung der Gelmatrix nach Anspruch 10 in transdermalen Systemen, insbesondere als Pflasterbestandteil. 55 

12. Verwendung der Gelmatrix nach Anspruch 1 bis 9 in medizinischen Fixierungen, Wundabdeckungen, orthopa- 
dische oder phlebologische Bandagen und/oder Binden. 

13. Transdermales System, insbesondere Pfiaster, umfassend eine selbstklebende Gelmatrix gemaB einem der An- 
spriiche 1 bis 9. 

14. Pflaster nach Anspruch 13 umfassend eine Gelmatrix entsprechend den Anspriichen 1 bis 9, einen lYager fur 60 
die Gelmatrix und eine Abdeckfolie, Abdeckpapier oder Trennpapier zum Schutz der klebenden Matrix vor dem 
Gebrauch des Pflasters. 

15. Verfahren zur Herstellung selbstklebender Gelmatrices auf Polyacrylsaurebasis, indem losemitteifrei, vorzugs- 
weise bei Raumtemperatur, Polyacrylsaure und/oder deren Copolymere mit einer bestimmten Menge Polyvinylpyr- 
rolidon (PVP) und/oder deren Copolymere als Vernetzungsagenz vermischt werden. 65 

1 6. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 5-55 Gew.-%, bevorzugt 5-30 Gew.-%, Polyacryl- 
saure und/oder deren Copolymere und 0,25-60 Gew.-%, bevorzugt 1-30 Gew.-% PVP und/oder deren Copolymere 
vermischt werden. 



DE 10142 918 Al 



17. Verfahren nach Anspruch 15 Oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich Polyalkobol, insbesondere Pro- 
pan diol, Polyethylenglycol und/oder Glycerin, und/oder Wasser in einer Menge von 5-90 Gew.-%, besonders be- 
vorzugt zwischen 5-45 Gew.-%, vermischt wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 15, 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich hydrophobe Wirkstoffe und 
ein Losungsvermi tiler oder/und hydrophile Wirkstoffe vermischt werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 15, 16, 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich Weichmacher, Losungs- 
vermi tiler, Penetrationsenhancer, Fullstoffe und/oder andere geeignete Zusatzen vermischt werden. 
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